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1. \'erfahren zur Herstellung von modifizierten in organischcn Lflsungsmitteln 
dispergierbarcn Metalioxiden bzw. Metaliaquoxiden durch Uia-ietzung 

(A) eiiies Oder mehrercr Metalloxidc bzw. Mctallaquoxide mit einer KristallitgrMe 
von 4 bis 100 nra, bestimmt mittels Rfintgenbeuguag am 021 Reflex, und einer 
PartikelgrfiOe von kleiner 1000 nra mit 

(B) eicer oder mehreren organiscben Sulfonsfiuren, wobei 

(i) die organlsche Sulfonsiure cine Mono-. T>\- oder Tri- alJcyl- 
benzplsulfonsaure ist, worin der/die Alkylreste CI- bis C6- Alkylreste 
sind, soweit die Umsetzung in Gegenwart cines weitgehend wSflrigen 
Mediums oder in Abwesenheit ein«s Verdflnnuiigs- / Lflsungsmittela 
erfolgt, oder 

(u) die organische Sulfonsfture zumindcst 14 Kohleostoffatome auiWeist 
und zumindest elnen aroraatischen Ring aufweist, soweit die Umset- 
zung in Gegenwart eines orgaoischen aprotischeti oderprotischen Lfl- 
suttgsmittels erfolgt, 

wobei die Koraponente (A), berechnet ais Metalloxid, uad die Konponente (B) in 
einera OewicbtsverhMltnis von 98 : 2 bis 70 : 30, vorzugsweii e 95 : 5 bis 80 : 20 
eingesetax werden. 



2. Vcifahren gemflB Ansprach 1 , dadurch gelcennzeichnet, daB als Metalloxide 
bzw. Metallaquoxide Metalloxide bzw. Metallaquoxide enthaltcmd Aluminium, vor- 
zugsweise Tonerden, Tonerdehydrate, insbesondere bOhmitischu oder pseudobflhmi- 

25 tische Tonerden, Alumtniumsilikat bzw. Si/Al- Mischoxide, eia|{esetzt werden. 

3. Veifahren gemsa einem der vorbergebenden AnsprOcbe, dadurch gekennzeich- 
net, daQ die organische Sulfons&ure Toluolaulfonsflure voizugsweise p- 
ToluolsuifonsSure ist. 

30 

4. Veifahren gernHfl Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeiclmet. dafl die organi- 
sche SulJonsaure cine organische Verbindung des Typs R-SO,F[ ist, worin R cin al- 
kylsubstituicrter aromatischer Kohlcnwasserstofirest mit 16 bis 24 Koh- 
lenstoffalomen Ist. 

35 



,28-DEZ.'01(FR) 15 = 04 /"^q |N BUCHHOLZ 



FA3^:.M9 4181 299829 S.016 



WO01/B3W4 12 PCT/DEOO/02163 

5. Verfahren gemaB einem dcr vorhergehcndcn AnsprQche, tiadurch gekennzeich- 
nct, daB die Metalloxide bzw. Mctallaquoxide und die organische Sulfonsfiure bei 
einer Temperatur von 0 bis 140 "C. vorzugsweise bei 0 bis kleijwr 90 "C, in Kontakt 
gebrachl werden. 

6. Verfahren gemflfl cincra der vorhergchenden Ansprflche, dadurch gdcennzeicb. 
•net. daS die Metalloxide bzw, Mctallaquoxide rait der oiganischen Sulfonsiuie fOr 
30 3 bis 7 Tage, vorzugsweise 30 bis 90 rain, und voizugswiase untcr ROhcen in 
Kontakt gebracht werden. 

♦II. 

7. Veiiahren gemSB einem der vorhergehenden Ansprilche, dadurch gekennzelch- 
nct, daB die modifizierten MetaUoxide bzw. Mctallaquoxide durch Spitlhtrocknung. 
GefHertrocknung. Mikrowellentrocknung. Trocknung in flberkfitischen Lfisungsmit- 
teln, FilQation, Kontakttrocknung oder Tromraeltrocknung getrocknet werden. 

8. Verfahren gemfifl einem der vorhergehenden -Ansprflche, diidurch gekennzeich- 
net, daB die modifizierten Metalloxide / Mctallaquoxide in orgajuschen LQsungfimit- 
teln Dispersioncn mit FeatstoffgebaJten von 10 bis 35 Gew.%, bevorzugt 20 bis 30 
Gew.%, dispergierbar sind. 

9. Veifahren gemaB einem der vorhergehenden AnsprOchs, dadurch gekean- 
zcichnet, daB das modifizierte Tonderdehydrat duxch Extrusion. TaWettierung oder 
Kugeltropfverfahren zu Foimkdrpem, verarbeitet wlrd. 

10. Verfahren gcmSB einem dcr vorhergchendiin Ansprflch:, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Metalloxide bzw.- Mctallaquoxide in einem organische 
Ldsungsmittel aufgenonunen werden und dieses LOsungsmittel gegen ein zweites 
LOsungsmittel ausgetauscht wird. 

1 1 . Su)fonsaure>modifizierte Metalloxide bzw. Mctallaquoxide herstellbar gemSB 
einem der vorhergehenden Verfahren 
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12. Mctalloxid - bzw. Metallaquoxid- Dispersion enthollend die aulfonstture. 
modifuaerten Metalloxide / Metallaquoxide gemSB Ansprucli 1 1 und als Disper- 
giermedium 

(I) lucht-protischc, polare, organische LOsungsraittel ; 
5 QT) protische, polare orgaalsche LOaungsmittcI mit 2unundcsl 2 KoWcnstoff- 
Atomea oder 
(III) apolare organische Lttsuagsmittel. 

13. MetaJIoxid - brw. Metallaquoxid- Dispersion gemSO i^Jispiuch 12, dadureb 
10 gekennasichaet, dafl^die Dispersion einen Zusate zoroindest does organischen Vis- 

kositatssteUraittels, vorTugsweise einer polyraercn / oligome.'en Verbindung. wie 
Cellulose, ein Cellulose-Derivat, cin Polyacrylat oder einem Polyvinlyalkohol.' ent- 

hait. 

15 14. Verfahren zur Herstellrag einer MetaJIoxid - bzw. Metallaquoxid- Dispersion 
gemMB Anapruch 12, dutch Dispergieren eines dispergiermittelf xien / iBsungsmittel- 
freien pulverfSimigen sulfonsfluie-modifizierten Mctalloxidea tzw. MetaUaquoxides 
bcrgesteUt gemflfl einem der Aasprflche 1 bis 10 uater Einsatz eines Dispergiermedi- 
um gemiiB Ansprucb 12. 

20 

15. 'Verwendung der sulfonsBure-modifizienen Metalloxide bzw. Metallaquoxide 
gemBS yuisprucb 11. dadurch gekennzeichnet, deH das modifaerta Metalloxide / 
Metallaquoxide als FlUlmaterial in LOsungsmittel'aasierte Farb.a oder Lacken oder 
in nicht-'wasserlfislicbe Kunststoffe eingebracht wird. 

25 

5-3 16. Verwendung der sulfonsaure-mcdifizierten Metalloxide bzw. Metallaquoxide 

geniafl Anapruch 11 zur Herstellung von Beschichtungen, vorzu;jsweisB vontranapa- 
rcnten Beschichtungen, auf Folien, Metallen/Metalloxidcn, Qlas, PVC und anderen 
KunststoSen. 
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17. Ysrwendung der aulfbnsaure-modifizierten Metalloxide lizw. Metallaquoxide 
gemSB Ansprueh 1 1 zur Herstellung von Katalysatortragem. 



35 



i 

I 



